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Abstract of DE3146234 

Nickel-plated textile sheet-like structures are suitable as heating fabrics permeable to X-rays and can 
therefore be used for heating of operating tables. 
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Behordeneigenium 



@ Verwendung verntckelter textiler Fltichengebilde a!s fiir Rontgenstrahlen durchla&sige Heizgewebe 

Vernickelte textile Flachengebilde eignen sich als fur Rent- 
gnnstrahlen durchlasstge Heizgewebe und smd daher zur 
Heizung von Operationstischen einsetzbar. (31 46 234) 
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Patentansprtlche 

Verwendung vernickelter textiler Flachengebilde als 
fiir R6ntgenstrahlen durchlSssige Heizgewebe. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Nickelauf lage 
pro Einzelf ilament Oder Einzelfaser 0,05 bis 3 \xm 
betragt. 
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Verwendung vernickelter textiler Flachengebilde als fur 
Rontgenstrahlen durchlassige Heizgewebe 



Opera t ions tische nuissen aus vielen Grunden beheizt werden. 
Die Beheizung dieser Flachen wird mit konventionellen 
Drahtheizgeweben durchgef tihrt . Bei der Durchleuchtung 
von Patienten auf solchen Operationstischen storen die 
5 Drahtgewebe der Heizung im Rontgenbild. Man ist daher 
gezwungen, den Patienten mehrfach zu durchleuchten, urn 
die Stellen im Rontgenbild sichtbar zu machen, die bei 
einer vorhergegangen Aufnahme durch die Abbildung des 
Metalldrahts gestort sind. 

tJberraschenderweise stellt es sich heraus, dafl vernickelte 
textile Flachengebilde, obwohl sie wie ein Metallspiegel 
bei Mikrowellen und im sichtbaren Licht fungieren, fur 
Rontgenstrahlen durchsichtig sind. Ein vernickeltes Poly- 
ester-Spinnf asergewebe mit einer Nickelmetallauf lage von 
etwa 0 r 4 bis 0 # 5 p um die Einzelfaser zeigte, dafl so- 
wohl bei einer minimalen Belichtung von 35 Kilovolt, 3 
mAs als auch bei einer iiblichen Belichtungstechnik mit 
60 Kilovolt das textile Heizgewebe auf dem R5ntgenbild 
nicht stort. 
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Der konventionell eingesetzte Heizdraht ist auf beiden 
Arten von Aufnahmen gut erkennbar. Bei den metallisierten 
Geweben ist sehr gut das aus einem Kupferdraht beste- 
hende Kontaktierungselement erkennbar. Eine Schwachung 
der Aufnahme durch das vernickelte textile Heizgewebe 
ist nicht erkennbar. 

Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung ver- 
nickelter textiler Flachengebilde als fur RSntgenstrahlen 
durchlassige Heizgewebe. 

Die Metallauf lage auf dem Einzelf ilament oder der Einzel- 
faser betrSgt vorzugsweise 0,05 bis 3 nm. 
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Beispiel 



Ein Polyester-Baumwoll-Spinnfasergewebe in den Abmessungen 
1 m x 1,50 m mit einem Fl&chengewicht von 118 g/m 2 , Lein- 
wandbindung, wird gemaB DE-PS 2 743 768 vernickelt. Das Ge- 

5 webe hat 25,5 g Nickel/m 2 aufgenommen, der Widerstand pro 
Quadrat betrSgt 1,1 Ohm. Das vernickelte Gewebe wird als 
textiles Heizelement angeschlossen und mit 24 Volt beauf- 
schlagt. Dabei flieBt ein Strom von 8 Ampere. Eine Ober- 
flachentemperatur von 3 7°C wird nach einer Bet'riebsdauer 

10 von 60 sec. erzielt. 

Dieses Heizgewebe wird auf eine Trage gelegt, in Betrieb 
genommen und mit einem handelsublichen Rontgengerat bei 
35 Kilovolt bestrahlt. Bei der Entwicklung des Rontgen- 
bildes zeigte das vernickelte Heizgewebe keine Schwachung 
15 Oder Storung des Aufnahmebildes . 

Das gleiche Ergebnis wird auch mit einer Bestrahlung von 
60 Kilovolt erzielt. 
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